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@ Mlttel zum Auftragen als Wand- oder Deckenbelag 

Erfindungsgemafc wird ein Mittel zum Auftragen, insbe- 
sondere zum Verspritzen als Wand- oder Deckenbelag vor- 
geschlagen, das sich durch eine Stoffmischung, bestehend 
aus Zellulose, Sagemehl, Zellulose-Kleber, Wasser und 
Farbe in einem bestimmten Verhaltnis kennzeichnet. Dieses 
Mittel lafct sich einfach, schnell und kostengunstig zuberei- 
ten, gegebenenfalls lagern und vorzugsweise durch einen 
einzigen Spritzvorgang selbst auf rauhem Untergrund op- 
tisch einwandf rei ohne Fugenbildung verspritzen. 
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1. Mittel zum Auftragen als Wand- oder Deckenbe- 
lag, 

gekennzeichnet durch eine Stoffmischung beste- 
hend aus 

Zellulose, Sagemehl, Zellulose-Kleber, Farbe und 
Wasser im Verhaltnis 

1 bis 5 kg: 400 g ± 10% : 125 g ± 10% : 2 1 
± 10% :ca.7 1. 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Zellulose eine Kornung von ca. 0,05 mm 
aufweist. 

3. Mittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Sagemehl eine Kornung von 
0,05 mm bis 0,1 mm aufweist. 

4. Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Farbe ein WeiBmacher ist. 

5. Mittel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Farbe Tonungszusatze beigemengt sind 
("Abtonpasten"). 

6. Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB es im Spritzverfahren auf ei- 
nen Wand- oder Deckenuntergrund aufgetragen 
wird. 

7. Mittel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB als Wand- oder Deckenuntergrund eine Beton- 
oberflache verwendet wird. 

8. Mittel nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es einlagig in einem einzigen Spritz- 
vorgang auf dem Wand- oder Deckenuntergrund in 
eine Belagdicke von ca. 1 bis 2 cm aufgetragen 
wird. 

9. Mittel nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es mehrlagig bis zu einer Belagdicke 
von 5 cm auf dem Wand- oder Deckenuntergrund 
aufgetragen wird. 

10. Mittel nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB es nach dem Mischvor- 
gang in einem verschlossenen Plastikbehaltnis auf- 
bewahrt wird. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Mittel zum Auftragen als 
Wand- oder Deckenbelag. 

Es ist bekannt, Kunststoffbeschichtungen (Alseco) als 
Wand- oder Deckenbelage zu verwenden.^ Fur den Be- 
schichtungsvorgang auf dem Untergrund sind minde- 
stens vier Arbeitsgange notig: namlich Spachteln, Strei- 
chen und zweimal Spritzen. Bekannt ist ferner, auf den 
Wand- oder Deckenuntergrund eine flussige Rauhfaser 
aufzuspritzen. Auch hier sind wie beim "Alseco"- Verfah- 
ren mindestens vier Arbeitsgange notig (Makulatur, Ta- 
pezieren und zweimal Spritzen bzw. Streichen am nach- 
sten Tag). Dariiber hinaus kennt man die iiblichen Farb- 
anstriche, die ebenfalls fur ein gutes Erscheinungsbild 
eine Untergrundbehandlung und mehrere Farbanstri- 
che, d. h. mindestens vier Arbeitsgange, benotigen. Meh- 
rere aufwendige Arbeitsvorgange verlangt ferner auch 
das Tapezieren, bei dem das auBere Erscheinungsbild 
vielfach durch die sichtbaren StoBfugen beeintrachtigt 
ist. 

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines Auf- 
tragmittel zur Verwendung als Wand- oder Deckenbe- 
lag der eingangs genannten Art, das wenige kostengiin- 
stige Einzelbestandteile enthalt, leicht und kostengiin- 
stig herstellbar ist und auf sehr einfache Weise ein ein- 



wandfreies schnelles Auftragen auf einem Wand- oder 
Deckenuntergrund ermoglicht. 

Gelost wird die der Erfindung zugrundeliegende Auf- 
gabe durch eine Stoffmischung bestehend aus Zellulose, 
5 Sagemehl, Zellulose-Kleber, Farbe und Wasser im Ver- 
haltnis 

1 bis5 kg :400 g ± 10% : 125 g ± 10% :2 1 

± 10% :ca.7L 
Insbesondere weist die Zellulose eine Kornung von 

io ca. 0,05 mm auf, und es besitzt das Sagemehl eine Kor- 
nung von 0,05 mm bis 0,1 mm. 

Vorzugsweise ist die Farbe ein WeiBmacher, dem ins- 
besondere Farbtonungszusatze entsprechend der ge- 
wunschten Farbtonung beigemengt sind. 

15 Das Mittel wird bevorzugt im Spritzverfahren leicht 
und schnell* bei gutem optischen Erscheinungsbild und 
glatter Oberflache auf einem Wand- oder Deckenunter- 
grund aufgetragen. Hierbei kann der Wand- oder Dek- 
kenuntergrund selbst eine vergleichsweise rauhe oder 

20 groBporige Betonoberflache sein. Der Spritzauftrag 
kann in einem einzigen Arbeitsvorgang erfolgen, wobei 
bei einer Lage bis zu 2 cm an Belagdicke und bei mehre- 
ren Lagen bis zu 5 cm moglich sind. 

Das erfindungsgemaBe Auftragmittel wird im vorge- 

25 nannten Verhaltnis vorgemischt, vorverdiinnt und vor- 
zugsweise in verschlossenen Plastikeimern bzw. -behal- 
tern aufbewahrt und zum eigentlichen Einsatzort des 
Belagspritzens gebracht. Selbst eine viermonatige Auf- 
bewahrungszeit ftihrt nicht zu einer nennenswerten Be- 

30 eintrachtigung der Mischung, und es ist das vorgemisch- 
te Material fortwahrend einsatz- bzw. spritzbereit, ohne 
zusatzlichen Zeitverlust der das Material verspritzen- 
den Person. 

Besonderer Vorteil der Erfindung ist, daB die erfin- 

35 dungsgemaBe Farbmischung in einem einzigen Arbeits- 
gang schnell und zuverlassig verspritzt bzw. anderwei- 
tig auf eine selbst rauhe Betonoberflache aufgetragen 
werden kann. Poren der Betonoberflache werden auf- 
grund des Zellulosebestandteils des Auftragmittels 

40 selbststandig geschlossen. Der erfindungsgemaBe Zellu- 
lose-Kleber ist ein "verstarkter" Tapetenkleber mit ho- 
herer Klebefahigkeit wegen der Schwere des Materials. 
Bevorzugt werden lOkg-Fertiggebinde in Plastikei- 
mern verpackt 

45 Das erfindungsgemaBe Auftragmittel ist eine naht- 
und fugenlose Wand- und Deckenbeschichtung auf Zel- 
lulose-Basis, die bevorzugt mit einer Trichterspritzpi- 
stole oder gegebenenfalls mit einem Kunststoffspachtel 
auf jeden trockenen und tragfahigen Untergrund aufge- 

50 bracht werden kann. Das gleichmaBige Oberflachenbild 
— gebildet aus kleinen mit Klebstoff gebundenen Fa- 
serteilen — zeigt keine storenden Nahte und Fugen. 
Samtliche Unebenheiten und Risse werden ausgegli- 
chen. Die Elastizitat, der Biege- und Dehnungseff ekt des 

55 Materials, vermeidet weitgehend ein spateres Auftreten 
solcher Schaden. Risse hier und unebene Decken und 
Wande konnen durch die Erfindung in extrem kurzer 
Zeit fertiggestellt werden. Die erfindungsgemaBe Mi- 
schung enthalt alle notwendigen Materialien in einem 

60 und wird stets, ob in der Ausfuhrung weiB oder bunt, in 
einem Arbeitsgang aufgetragen. Das Material ist hoch- 
und dauerelastisch, warmedammend, schalldammend, 
schwer entflammbar und damit auch sehr umwelt- 
freundlich. Es ist bevorzugt fur Innenraume, aber auch 

65 fur AuBenwande. Es ist vollig geruchlos, hat eine extrem 
gute Haftung, und es kann selbst von Laien problemlos 
verarbeitet werden. Ein nachtragliches Abwaschen von 
Fehlspritzungen ist moglich. Es konnen auch moblierte 
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Innenraume mit dem erfindungsgemaflen Mittel durch 
einfaches Abdecken des Raumbodens behandelt wer- 
den. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand dreier durch- 
gefuhrter Anwendungsbeispiele veranschaulicht: 5 

Beispiel 1: 

Das erfindungsgemaBe Auftragmittel wurde in fol- 
gender Zusammensetzung vermischt: 10 
6 kg Zellulose 
2,4 kg Sagemehl 
0,725 kg Zellulose-Kleber 
12 1 WeiBmacher-Farbe 

42 1 Wasser 15 

Die vorgenannte Mischung wurde in einem geschlos- 
senen Kellerraum an Wand tmd Decke mit einer Trich- 
terspritzpistole uber 60 m 2 innerhalb von 2 Stunden in 
einem einzigen Arbeitsvorgang durch eine Bedienungs- 
person verspritzt. Es ergab sich ein gutes optisches Er- 20 
scheinungsbild und eine gute gleichmaBige Oberfla- 
chenstruktur der uberspritzten Betonwand. Die Poren 
des Betons wurden durch das Spritzmaterial vollstandig 
geschlossen. 

25 

Beispiel 2 

Das erfindungsgemaBe Mittel wurde ferner auf einem 
Holzflachen-Untergrund verspritzt. 

Die Mischung bestand aus: 30 
3 kg Zellulose 
1,2 kg Sagemehl 
0,375kg Zellulose-Kleber 
6 1 WeiBmacher-Farbe 

21 1 Wasser, 35 
und es konnte eine einzige Bedienungsperson (Laie) in- 
nerhalb einer Stunde der 30 m 2 groBe Holzflachen-Un- 
tergrund optisch einwandfrei bei gutem gleichmafiigen 
Oberflachenbild abgedeckt werden. 

40 

Beispiel 3 

Die im 2. Beispiel genannte Menge des Auftragmittel 
in der erfindungsgemaBen Zusammensetzung wurde 
ferner auf verputztem und verschmutzten Wanden 45 
(20 m 2 ) innerhalb einer 3/4 Stunde durch eine einzige 
Bedienungsperson optische einwandfrei verspritzt 

Es sei darauf hingewiesen, daB die Erfindung nicht auf 
die vorgenannten Ausfuhrungsbeispiele beschrankt ist, 
sondern samtliche ubrigen den Erfindungskern enthal- 50 
tenen Ausfuhrungsformen vom Schutzumfang der Pa- 
tentanspruche umfaflt sind. 
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